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Rechercheantrag gem. Paragraph 43 Abs. 1 Satz PatG ist gestellt 

@ Verfahren zur Regeneration einer Katalysatoranlage und Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens 

(§) Zwecks Regeneration einer Katalysatoranlage zur Ent- 
fernung von S0 2 und NO x aus Abgas einer Gasturbine 
wird zwischen einem SCOSOx-Kataiysator (2) und einem 
stroma b warts davon angeordneten SCONOx-Katalysator 
(3) ein z. B. molekularen Wasserstoff enthaltendes Rege- , 
nerationsgas eingeleitet, stromaufwarts des SCOSOx-Ka- 
talysators (2) abgezogen und zur Verminderung des Be- 
darfs an Regerierationsgas ruckgefuhrt und wieder einge- 
leitet Zur Regeneration des SCONOx-Katalysators (3) wie 
auch zur Fernhaltung von ruckgefuhrtem Regenerations- 
gas, welches im SCOSOx-Kataiysator (2) S0 2 aufgenom- 
mep hat, wird dabei stromabwarts des letzteren Regene- 
rationsgas eingeleitet, welches nacheinander den SCO- 
NOx-Katalysator (3) und den SCOSOx-Kataiysator (2) 
durchstromt. Die Stromungsrichtung durch den SCOSOx- 
Kataiysator kann auch umgekehrt sein. Bei einer anderen . 
Ausfuhrungsform wird sowohl stromaufwarts des SCO- 
SOx-Katalysators als auch stromabwarts des SCONOx- 
Katalysators Regenerationsgas abgezogen und lediglich 
letzteres ruckgefuhrt. 
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Beschreibung 

. Technisches Gebiet 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Regenera- 5 
tion einer Katalysatoranlage zur Entfernung vori SO2 und 
NO x aus dem Abgas 'einer Gasturbine sowie eine Vorrich- 
tung zur Durchruhrung des Verfahrens. 

Stand derTechnik 10 

[00021 Es isL seil langem bekannt, den SCb-Gehalt und 
den NOx-Gehalt der Abgase von Gasturbinen mittels Kata- 
lysatoranlagen, welche jeweils einen sogenannten SCO- 
SOx-Katalysator zur Entfernung von SO2 und einen strom- 15 
abwarts davon gelegenen SCONOx-Katalysator zur Entfer- 
nung von NOx umfassen, auf umweltvertragliche Werte zu 
reduzieren. Die Katalysatoren lassen verhaltriismassig rasch 
in ihrer Wirkung nach und es ist ebenfalls bekannt, sie mit- 
tels eines geeigneten im wesentlichen sauerstofffreien Rege- 20 
nerationsgases, das durch sie durchgeleitet wird, zu regene- 
rieren und ihre Wirksamkeit wiederherzustellen. 
[0003] So ist etwa in US-A-5 762 885 die Verwendung ei- 
nes Regenerationsgases zur Regeneration eines SCONOx- 
Katalysators beschrieben, das als Wirkstoff 4% molekularen 25 
WassersloffenlhalL; der Rest ist ein Tragergas, das vor allem 
aus Wasserdampf besteht und geririge Anteile an molekula- 
rem Stickstoff und Kohlendioxid enthalt Wird das Regene- 
rationsgas nur einmal durch den Katalysator geleitet* so er- 
gibt sich ein sehr hober Verbrauch, was entsprechend hohe 30 
Kosten verursacht. Im geschilderten Fall ist vor allem die 
Herstellung des Wasserdampfs sehr energieaufwendig und 
entsprechend kostspielig, zumal defnineralisiertes Wasser 
zu seiner Herstellung benotigt wird. In der obengenannten 
Schrift wird auch vorgeschlagen, gebrauchtes Regenerati- 35 
onsgas als Tragergas zu verwehden. Bei einern geschlosse- 
nen Kreislauf von Regenerationsgas durch eine Katalysator- 
anlage, die auch einen SCOSOx-Katalysator enthalt, wiirde 
jedoch das bei der Regeneration desselben freiwerdende 
S0 2 den SCONOx-Katalysator vergiRen. 40 

Darstellung der Erfindung 

[0004} Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein 
gattungsgemasses Verfahren anzugeben, bei welchem der 45 
Verbrauch . an Regenerationsgas wesentlich reduziert ist, 
ohne dass die Gefahr einer Vergiftung des SCONOx-Kataly- 
sators durch SO2 in Kauf genommen werden miisste. Diese 
Aufgabe wird durch die Merkmale im Kennzeichen des An- 
spruchs 1 oder 2 gelost Ausserdem sollen zurDurchfiihrung 50 
des erfindungsgemassen Verfahrens geeignete Vorrichtun- 
gen angegeben werden. 

[0005] Die Erfindung schafft gattungsgemasse Verfahren, 
bei welchen das Regenerationsgas zuin Teii in einem ge- 
schlossenen Kreislauf gefiihrt und dadurch sehr gut ausge- 55 
ntitzt wird, aber Verschleppung von aus dem SCOSOx-Ka- 
talysator stammcndcm SO2 in den SCONOx-Katalysator 
zuverlassig vermieden wird. Der Verbrauch an Regenerati- 
onsgas ist wesentlich reduziert, was in jedem Fall eine be- 
deutende Kostenersparnis zur Folge hat, aber besonders 60 
dann, wenn es zu einem grosseren Teil aus Wasserdampf be- 
steht. 

Kurze Beschreibung der Zeichnungen 

65 

[0006] Im folgenden wird die Erfindung anhand von Figu- 
ren, welche lediglich Ausfiihrungsbeispiele darstellen, na- 
her erlautert. 


[0007] Es zeigen 

[0008] Fig. 1 schematisch cine erfindungsgemasse Vor- 
richtung zur Durchfiihrung des erfindungsgemassen Verfah- 
rens gemass einer ersten Ausfiihrungsfonn und 
[0009] Fig. 2 schematisch eine erfindungsgemasse Vor- 
richtung zur Durchruhrung des erfindungsgemassen Verfah- 
rens gemass einer zweiten AusfiihrungsfomL 

Wege zur Ausfuhrung der Erfindung 

[0010] Eine erfindungsgemasse Vorrichtung umfasst (Fig. 
1) eine Katalysatoranlage mil einer Katalysatorkaiimier 1, 
durch welche ein Teil des Abgases einer mit Erdgas, Oel, 
Synthesegas o. a*, betriebenen Gasturbine einem Kamin zu- 
geleitet wird und in derselben in Stromungsrichtung aufein- 
anderfolgend angeordnet einem SCOS Ox- Katalysator 2 zur 
Entfernung von SO2 und einem aus drei gleichen Sektionen 
bestehenden SCONOx-Katalysator 3 zur Entfernung von 
NO x aus dem Abgas. Mittels einer stromaufwarts angeord- 
neten ersten Luftklappe 4 und einer stromabwarts angeord- . 
neten zweiten Luftklappe 5 konnen der SCOSOx-Katalysa- 
tor 2 und der SCONOx-Katalysator 3 vom Abgasstrom ah- 
geschlossen werden. 

[0011] Zwischen dem SCOSOx-Katalysator 2 und dem 
SCONOx-Katalysator 3 mundet in die Katalysatorkammer 1 
Qber ein Einlassvenlil 6 eine Zuleitung 7, in welche wie- 
derum iiber ein Zufiihrventil 8 eine Zufuhrleitung 9 mundet. 
Zwischen der Miindung der Zufuhrleitung 9 und dem Zu- 
fiihrventil 8 liegt ein Reformierkatalysator 10 in der Zulei- 
tung 7. Zwischen der ersten Luftklappe 4 und dem SCO- 
SOx-Katalysator 2 fuhrt aus der Katalysatorkammer 1 fiber 
ein Auslassventil 11 eine Ableitung 12, von welcher eine zu 
einem Wasserstoffwachter und einem S auerstoffwachter 
fiihrende Verbindungsleitung 13 abzweigt. Die Ableitung 12 
ist fiber eine Pumpe 14 mit der Zuleitung 7 verbundenl Zwi- 
schen der Pumpe 14 und der Miindung der Zufuhrleitung 9 
in die Zuleitung 7 zweigt ein Ablauf 15 ab. 
[0012] Zwischen dem SCONOx-Katalysator 3 und der 
zweiten Luftklappe 5 mundet iiber ein Zufuhrventil 16 eine 
weitere Zuleitung 17, in welche wiederum iiber ein Zufuhr- 
ventil 18 eine Zufuhrleitung 19 mundet. Zwischen der Miin- 
dung der Zufuhrleitung 19 und dem Zufuhrventil 16 liegt ein 
Reformierkatalysator 20 und mundet iiber ein Spulventil 21 
eine Spulleitung 22. 

[0013] Wenn die Katalysatoranlage in Betrieb ist, sind die 
Luftklappen 4, 5 off en und die Ventile 6, 11, 16, 8 und 18 ge- 
schlossen. Nach etwa zWanzig Minuten lasst die Wirkung 
der Katalysatoranlage nach und sie muss regeneriert wer- 
den. Dazu werden die Luftklappen 4, 5 geschlossen - der 
entsprechende Anteil des Abgases wird einstweilen durch 
andere Katalysatoranlagen geleitet - und das Auslassventil 
11 und das Zufuhrventil 16 geof&iet. Ausserdem wird das 
Spulventil 21 ge&ffnet und durch die Spulleitung 22 ein im 
wesentlichen sauersLoHTreies Reinigungsgas, z, B. Trager- 
gas wie weiter unten beschrieben zugefuhrt, das das sauer- 
stoffhaltige Abgas durch die Ableitung 12, die Pumpe 14 
und den Ablauf 15 aus der Katalysatoranlage austrcibt. Der 
fiber, die Verbindungsleitung 13 angeschlossene Sauerstoff- 
wachter zeigt an, wann der Sauerstoffgehalt so weit gesun- 
ken ist, dass der Spulprozess abgebrochen werden kann. 
[0014] Nach Schliessen des Spiilventils 21 wird fiber die 
Zuleitung 17 ein Tragergas wie z. B. Wasserdampf, dem 
durch Oeffnen des Zufuhrventils 18 Erdgas aus der Zufuhr- 
leitung 19 beigemischt wird, in die Katalysatoranlage gelei- 
tet. Beim Durchstromen des Reformierkatalysators 20 wird 
ein Teil der im Erdgas enthaltenen Kohlenwasserstoffe in 
molekularen Wasserstoff umgesetzt. Beim Durchstromen 
des SCONOx-Katalysators 3 und anschliessend des SCO- 
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SOx-Katalysators 2 werden dieselben hauptsachlich durch 
die Eiuwirkung des Wasscrstoffs rcgcncricrt. Ausscrdcm 
werden die Venule 6 und 8 geoffnet und so die Verbindung 
mit der Pumpe 14 hergestellt, so dass das iiber die Ableitung 
12 abgezogene Regenerationsgas, dem bei Bedarf iiber das 5 
Zufuhrventil 8 Erdgas aus der Zufuhrleitung 9 zugesetzt 
wird, iiber die Zuleitung 7 in die Katalysatorkammer 1 zu- 
ruckgefuhrt wird. Dabei passiert es den Reformierkatalysa- 
tor 10, wo wiederurn Rohlenwasserstoffe in molekalaren 
Wasserstoff umgesetzt werden. 10 
[0015] Es wird dahn so lange wie notig eine Stromung 
aufrechterhalten, welehe eine iin wesenllichen geschlosse- 
nen Kreisstromung durch die Zuleitung 7, den SCOSOx- 
Katalysator 2 und die Ableitung 12 umfasst, die von der 
Pumpe 14 in Gang gehalten wird. Dieser Kreisstromung ist. 15 
eine lineare Stromung iiberlagert, die von der Zuleitung 17, 
durch welche frisches Regenerationsgas einstromt, durch 
den SCONOx-Katalysator 3 und den SCOSOx-Katalysator 
2 zur Ableitung 12 fuhrt Die letztere Stromung verhindert, 
dass Regenerationsgas, das bereits den SCOSOx-Katalysa- 20 
tor 2 durchstromt hat und daher SO2 enthalt, aus der Zulei- 
tung 7 in den SCONOx-Katalysator 3 gelangt. Durch den 
Ablauf 15 wird jeweils so viel Regenerationsgas abgezogen 
wie durch die Zuleitung il zugeftihrt wird. 
[0016] Die Zuftthrung von Erdgas aus der Zufuhrleitung 9 25 
wird aufgrund der Messung des H2-Gehalts des Regenerau- 
onsgases mittels des iiber die Verbindungsleitung 13 ange- 
schlossenen Wasserstoffwachters geregelt. Ist die Regenera- 
tion der Katalysatoranlage abgeschlossen, werden die Ven- . 
tile 6, 11, 16 sowie 8, 18 geschlossen und die Luftklappen 4, 30 
5 wieder geoffnet. 

[0017] Bei dieser Ausfuhrungsfonn des errindungsgemas- 
sen Verfahrens entspricht der Volumenstrom durch den 
SCOSOx-Katalysator 2 der Summe des Volumenstroms 
durch den SCONOx-Katalysator 3 und des Volumenstroms 35 
des ruckgefiihrten Regenerationsgases. Da im Tnteresse ei- 
ner moglichst grossen Einsparung von Regenerationsgas der 
Anteil des ersteren mGglichst gering sein sollte, eignet sich 
diese Ausfuhrungsfonn vor allem dann, wenn der Regenera- 
tionsbedarf des SCOSOx-Katalysators 2 denjenigen des 40 
SCONOx-Katalysators 3 betrachuich ubersteigt 
[0018] Die Anordnung bestehend aus der Ableitung 12, 
der Pumpe 14 und der Zuleitung 7 sowie der darnit verbun- 
denen Teile und Leitungen kann auch spiegelbildlich ange- 
ordnet sein, derart, dass die Ableitung 12 zwischen dem 45 
SCOSOx-Katalysator 2 und dem SCONOx-Katalysator 3 
miindet und die Zuleitung 7 stromaufwarts des SCOSOx- 
Katalysators 2. Die Stromungsrichtung in dem den SCO- 
SOx-Katalysator 2 enthaltenden Teil der Katalysatorkam- 
mer 1 ware dann umgekehrt und das durch die Zuleitung 17 50 
eingeleitete Regenerationsgas wurde nicht unmittelbar 
durch den SCOSOx-Katalysator 2 stromen, ohne dass die 
Funktion der Vorrichtung davon wesentlich beriihrt wilrde. 
[0019] In Fig. 2 ist eine abweichende Ausruhrungsform 
der erfindungsgemassen Vorrichtung dargestellt. Sie ist ge- 55 
geniiber der Ausfuhrungsfonn nach Fig. 1 auch in einigen 
Ncbcnpunktcn ctwas abgcwandclt odcr vcrcinfacht, kann 
aber insofem so modifiziert oder erganzt werden, dass sie 
dieser Ausfuhrungsfonn entspricht.- und umgekehrt Ent- 
sprechende Teile tragen in beiden Figuren gleiche Bezugs- 60 
zeichen. 

10020] Auch hier umfasst eine Katalysatoranlage eine Ka- 
talysatorkammer 1, durch welche ein Teil des Abgases einer 
mit Erdgas betriebenen Gasturbine einem Kamin zugeleitet 
wird und in derselben in S tromungsrichtung auf einanderfol- 65 
gend angeordnet einen SCOSOx-Katalysator 2 zur Entfer- 
nung von SO2 und einen aus mehreren Sektionen bestehen- 
den SCONOx-Katalysator 3 zur Entfernung von NOx aus 
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dem Abgas. Mittels einer stromaufwarts angeordneten er- 
stcn Luftklappc 4 und cincr stromab warts angeordneten 
zweiten Luftklappe 5 konnen der SCOSOx-Katalysator 2 
und der SCONOx-Katalysator 3 wiederurn vom Abgasstrom 
abgeschlossen werden. 

[0021] Auch hier miindet zwischen dem SCOSOx-Kataly- 
sator 2 und dem SCONOx-Katalysator 3 iiber ein Einlass- 
ventil 6 eine Zuleitung 7 in die Katalysatorkammer 1, in 
welche wiederurn eine Zufuhrleitung 9 miindet. Zwischen 
der ersten Luftklappe 4 und dem SCOSOx-Katalysator 2 
fuhrt ttber ein Auslassventil 11 eine Ableitung 12 aus der 
KatalysaLorkanuiier 1. Ausserdem geht zwischen dem SCO- 
NOx-Katalysator 3 und der zweiten Luftklappe eine Ablei- 
tung 23 ab, die iiber ein Auslassventil 24 und eine Pumpe 14 
zur Zuleitung 7 fiihrt, in welche sie ausserhalb der Zufuru> 
leitung 9 miindet. Noch innerhalb des Auslassventils 24 
zweigen von der Ableitung 23 eine Verbindungsleitung 13, 
die zu einem Sauerstoffwachter und einem Wasserstoff- 
wachter fuhrt sowie iiber ein Spiilvendl 21 eine Spiilleitung 
22 ab. 

[0022] Zur Regeneration der Katalysatoranlage werden. 
wiederurn die Luftklappen 4, 5 geschlossen und zuerst die 
. Venule 6, 11 und 21 geoffnet und durch die Zuleitung 7 ein 
im wesenUichen stauerstofHreies Tragergas, z. B. Wasser- 
dampf als Reinigungsgas eingeleitet und die Katalysatoran- 
lage gespiilt, bis der an die Verbindungsleitung 13 ange- 
schlossene Sauerstofrwachter einen ausreichend defen Sau- 
erstofTgebalt feststellt. Das ausgetriebene Abgas entweicht 
dabei iiber die Ableitung 12 sowie die Ableitung 23 und die 
Spiilleitung 22. Dann wird das Spulventil 21 geschlossen 
und das Auslassventil 24 geoffnet. Ueber die Zuleitung 7 
wird weiter Tragergas in die Katalysatoranlage geleitet, wo- 
bei durch die Zufuhrleitung 9 molekularer Wasserstoff als 
Wirkstoff zugesetzt und das Tragergas zum Regenerations- 
gas erganzt wird. 

[0023] Es entwickelt sich wiederurn eine im wesentlichen 
geschlossene Kreisstromung von der Zuleitung 7 durch den 
SCONOx-Katalysator 3 und die Ableitung 23 tiber die 
Pumpe 14 zuriick zur Zuleitung 7 sowie eine lineare Stro- 
mung von der Zuleitung 7 durch den SCOSOx-Katalysator 
2 zur Ableitung 12, durch welche Regenerationsgas, das im 
SCOSOx-Katalysator 2 SO2 aufgenommen hat, abgezogen 
und entfernt wird. Das entfernte Regeneradonsgas wird 
durch frisches ersetzt. 

[0024] Da die Kreisstromung durch den SCONOx-Kata- 
lysator 3 gefuhrt wird, eignet sich die Ausfuhrungsvariante 
des Verfahrens im Hinblick auf eine namhafte Einsparung 
an Regenerationsgas vor allem dann, wenn der Regenerati- 
onsbedarf des ietzteren betrachtlich grosser ist ais der des 
SCOSOx-Katalysatprs 2, so dass z. B. zwischen 80% und 
90% des gesamten Volumenstroms durch die Katalysatoran- 
lage den SCONOx-Katalysator 3 passieren. 
[0025] Ausser Wasserdampf kann bei beiden Ausfuh- 
rungsfonnen des erQndungsgeinassen Verfahrens als Tra- 
gergas auch molekularer Stickstoff, sauerstoffarmes Abgas 
eines Gasbrenners oder auch Abgas eines mit Erdgas, Den- 
zin, Propan o. dgl. betriebenen Vcrbrcnnungsmotors, vor- 
zugsweise eines Kolbenmotors dienen, dessen Leistung in 
gleicher Weise genutzt wird wie die der Gasturbine, also in 
der Regel zur Stromerzeugung. 

Bezugszeichenliste 

1 Katalysatorkammer 

2 SCOSOx-Katalysator 

3 SCONOx-Katalysator 

4 erste Luftklappe 

5 zweite Luftklappe 
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6 Einlassventil 

7 Zuleitung 

8 Zufuhrventil 
9Zufuhrleitung 

10 Reformierkatalysator 5 

11 Auslassventil 

12 Ableitung . 

13 Verbindungsleitung 
14Pumpe 

15Ablauf 10 

16 Einlassventil 

17 Zuleitung 

18 Zufuhrventil 

19 Zufuhrieitung 

20 Reformierkatalysator 15 

21 Spulventil 

22 Spiilleitung 

23 Ableitung 

24 Auslassventil 

20 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Regeneration einer Katalysatoranlage 
mit einem SCOSQx-Katalysator , (2) zur Entfemung 
von SQ2 und einem stromabwarts davon angeordneten 25 
SCONOx-Kaialysator (3) zur EnLfernung von NO* aus 
dem Abgas einer Gasturbine, indem molekuiaren Was- 
serstoff oder Kohlenwasserstoffe enthaltendes Regene- 
rationsgas durch den SCOSOx-Katalysator (2) und den 
SCONOx-Katalysator (3) geleitet wird, dadurch gc- 30 
kennzeichnet, dass stromaufwarts des SCOSOx-Kata- 
lysators (2) oder zwischen dem SCOSOx-Katalysators 
(2) und dem SCONOx-Katalysator (3) Regenerations^ 
gas abgezogen wird und abgezogenes Regenerations- 
gas zwischen dem SCOSOx-Katalysator (2) und dem 35 
SCONOx-Katalysator (3) bzw. stromaufwarts des 
SCOSOx-Katalysators (2) wieder eingeleitet wird 7 
wahrend stromabwarts des SCONOx-Katalysators (3) 
frisches Regenerationsgas eingeleitet wird. 

2. Verfahren zur Regeneration einer Kalalysatoranlage 40 
mit einem SCOSOx-Katalysator (2) zur Entfemung 
von SO2 und einem stromabwarts davon angeordneten 
SCONOx-Katalysator (3) zur Entfemung von NO* aus 
dem Abgas einer Gasturbine, indem molekuiaren Was- 
serstoff oder Kohlenwasserstoffe enthaltendes Regene- 45 
rationsgas durch den SCOSOx-Katalysator (2) und den 
SCONOx-Katalysator (3) geleitet wird, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass stromabwarts des SCONOx-Kata- 
lysators (3) Regenerationsgas abgezogen und zwischen 
dem SCOSOx-Katalysator (2) und dem SCONOx-Ka- 50 
talysator (3) wieder eingeleitet wird, wahrend strom- 
aufwarts des SCOSOx-Katalysators (2) ebenfalls Re- 
generationsgas abgezogen und entfemt wird. 

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass dem abgezogenen und wieder einzulei- 55 
tenden Regenerationsgas molekularer Wasserstoff zu- 
gcsctzt wird oder Kohlenwasserstoffe. 

.4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass vor Beginn der Regenera- 
tion durch Spulen mit einem im wesentlichen sauer- 60 
stoffreien Reinigungsgas Abgas aus der Katalysatoran- 
lage ausgetrieben wird. 

5. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach 
einem der Anspriiche 1 , 3 oder 4, mit einer Katalysator- 
anlage mit einem SCOSOx-Katalysator (2) zur Entfer- 65 
nung von SO2 und einem stromabwarts davon angeord- 
neten SCONOx-Katalysator (3) zur Entfemung von 
NO* aus dem Abgas einer Gasturbine sowie mit minde- 
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stens einer Zuleitung (7) fur die Einleitung von Rege- 
nerationsgas und mindestens einer Ableitung (12) zum 
Abziehen von Regenerationsgas, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Zuleitung zwischen dem SCOSOx- 
Katalysator (2) und dem SCONOx-Katalysator (3) 
miindet und mit der Ableitung (12), welche stromauf- 
warts des SCOSOx-Katalysators (2) abgeht, verbunden 
ist. und eine weitere Zuleitung (17) zur Zufuhrung von 
frischem Regenerationsgas vorhanden ist, welche 
stromabwarts des SCONOx-Katalysators (3) miindet! 

6. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach 
einem der Anspriiche 1, 3 oder 4, nut einer Katalysator- 
anlage mit einem SCOSOx-Katalysator (2) zur Entfer- 
nung von SO2 und einem stromabwarts davon angeord- 
neten SCONOx-Katalysator (3) zur Entfemung von 
NOx aus dem Abgas einer Gasturbine sowie mit minde- 
stens einer Zuleitung (7) fur die Einleitung von Rege- 
nerationsgas und mindestens einer Ableitung (12) zum 
Abziehen von Regenerationsgas, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Zuleitung stromaufwarts des SCO- 
SOx-Katalysators (2) miindet und mit der Ableitung 
(12), welche zwischen dem SCOSOx-Katalysator (2) 
und dem SCONOx-Katalysator (3) abgeht, verbunden 
ist und eine weitere Zuleitung (17) zur Zufiihrung von 
frischem Regenerationsgas vorhanden ist, welche 
slromabwarls des SCONOx-Katalysators (3) miindet. 

7. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach 
einem der Anspriiche 2 bis 4, mit einer Katalysatoran- 
lage mit einem SCOSOx-Katalysator (2) zur Entfer- 
nung von SO2 und einem stromabwarts davon angeord- 
neten SCONOx-Katalysator (3) zur Entfemung von 
NO x aus dem Abgas einer Gasturbine sowie mit minde- 
stens einer Zuleitung (7) fur die Einleitung von Rege- 
nerationsgas und mindestens einer stromaufwarts des 
SCOSOx-Katalysators (2) abgehenden Ableitung (12) 
zum Abziehen von Regenerationsgas, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Zuleitung (7) zwischen dem SCO- 
SOx-Katalysator (2) und dem SCONOx-Katalysator 
(3) miindet und mit einer weiteren, stromabwarts des 
SCONOx-Katalysators (3) angeordneten Ableitung 
(23) verbunden ist. 

8. Vorrichtung nach einem der Anspruch 5 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, dass in mindestens eine Zulei- 
tung (7; 17) eine Ziifuhrungsleitung (9; 19) fur den Zu- 
satz von molekularem Wasserstoff oder Kohienwasser- 
stoff en miindet. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass zwischen der Mundung der Zufuhriei- 
tung (9; 19) in die Zuleitung (7; 17) und der Mundung 
der Zuleitung (7; 17) ein- Reformierkatalysator (10; 20) 
liegt. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 5 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, dass in mindestens eine Zulei- 
tung (17) oder Ableitung (23) eine Spiilleitung (22) zur 
Zufuhrung bzw. Abfiihrung eines Reinigungsgases 
miindet. 

11. Vorrichtung nach cincm der Anspriiche 5 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass' mindestens eine Ablei- 
tung (12, 23) mit einem Wasserstoffwachter und einem 
Sauerstoffwachter verbunden ist. 
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